mill mill ii iiiiiiiiiiiiiiii 

(11) EP 0 705 594 A1 

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 

(43) Date de publication: (51 ) | n t. CI. 5 : A61 K 7/043 

10.04.1996 Bulletin 1996/15 



(21 ) Numero de dep6t: 951 1 5559.7 

(22) Date de depot: 02.1 0.1 995 



(84) 


Etats contractants designes: 


(72) Inventeurs: 




DE ES FR GB IT 


• de la Poterie, Valerie 






F-77820 Le Chatelet en Brie (FR) 


(30) 


Priorite: 05.10.1994 FR 9411901 


• Mellul, Myriam 


(71) 




F-94240 L'Hay-les-Roses (FR) 


Demandeur: L'OREAL 




F-75008 Paris (FR) 


(74) Mandataire: Dodin, Catherine 






L'Oreal-D.P.I., 






90, rue du General Roguet 






F-92583 Clichy Cedex (FR) 



(54) Composition cosmetique comprenant un polymere filmogene et un compose silicone 



(57) La presente demande concerne une composi- 
tion cosmetique comprenant un polymere filmogene et 
un compose silicone. 

Cette composition est en particulier susceptible d'etre 
appliquee sur I'ongle, par exemple en tant que vernis ou 
produit de soin, ou encore en tant que base prealable- 
ment au vernis. 
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Description 

La presente invention a trait a une composition cosmetique comprenant un polymere filmogene, susceptible d'etre 
appliquee sur I'ongle, par exemple en tant que vernis ou produit de soin, ou encore en tant que base pour vernis a ongles. 
5 II est connu, par exemple par le document JP 60237010, une base pour vernis a ongles, constitute d'un polymere 

hydrosoluble en solution hydroalcoolique, ladite base etant eliminable par simple grattage, et permettant de retirer la 
couche de vernis par pelliculage en meme temps que la couche de base, sans avoir a employer de solvants organiques. 
On observe toutefois quelques inconvenients lies a ce type de produit. 

Ainsi, il est generalement necessaire de deposer au moins deux couches de base sur I'ongle, avant d'y appliquer le 
10 vernis, pour obtenir une couvrance de I'ongle suffisante permettant un pelliculage aise. Lorsque Ton n'applique qu'une 
seule couche de base, le pelliculage est difficile, voire impossible, sans un grattage vigoureux de I'ongle, ce qui a pour 
effetd'entramer une deterioration "mecanique" de l etat de sa surface exterieure. 

D'autre part, la presence de solvants dans la sous-couche de base peut d'une part, endommager la surface exterieure 
de I'ongle et d'autre part, entraTner une forte adherence de la base sur I'ongle, necessitant alors un grattage plus impor- 
15 tant lors du pelliculage, d'ou une seconde cause de risque "mecanique" de deterioration de la surface exterieure de 
I'ongle. 

Ainsi, on peut citer la demande de brevet EP 504754 qui decrit une base pour vernis pouvant s'oter par pelliculage, le 
but poursuivi dans ladite demande etant d'obtenir une base devant adherer fortement sur la pointe de I'ongle, zone plus 
fragile car soumise a des sollicitations mecaniques plus importantes. La solution proposee dans cette demande est 
20 d'incorporer dans la base de la glycerine et/ou des saccharides, composes qui assurent une bonne adherence de la 
base sur I'ongle. 

La demanderesse s'est posee le probleme d'ameliorer les compositions cosmetiquesde I'art anterieur en en palliant 

les inconvenients, et de proposer une composition facilement pelliculable et protegeant suffisamment I'ongle, tout en 

n'etant appliquee qu'en une seule couche. 
25 Un objet de la presente invention est done une composition cosmetique, susceptible d'etre appliquee sur les ongles, 

comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene et un compose silicone hydrosoluble ou dis- 

persible dans I'eau present a une teneur allant de 0,5 % a 10% en poids par rapport au poids total de la composition. 

Un autre objet de I'invention est I'utilisation de cette composition comme base a appliquer prealablement a un vernis a 

ongles, base de soins pour les ongles ou vernis a ongles incolore ou colore. 
30 Encore un objet de I'invention est I'utilisation de cette composition pour I'obtention d'un film pelable. 

Un avantage de la composition selon I'invention est d'etre pelliculable facilement, sans grattage excessif, et done 

de ne pas endommager la surface exterieure de I'ongle lorsqu'on ote le vernis. 

Un autre avantage est de ne pas alterer la bonne tenue du vernis applique ulterieurement. 

Encore un autre avantage de la presente composition est de presenter une brillance et une aptitude a I'etalement sur 
35 la surface de I'ongle satisfaisantes. 

La composition cosmetique selon I'invention comprend done une dispersion aqueuse de particules de polymere 
filmogene. 

Cette dispersion peut etre preparee par I'homme du metier sur base de ses connaissances techniques generales, en 
particulier par dissolution du polymere, peu ou pas soluble dans I'eau, dans un solvant organique faiblement soluble 
40 dans I'eau, addition d'eau a cette solution, melange de maniere a former une emulsion, puis evaporation du solvant 
organique de maniere a obtenir une dispersion aqueuse de polymere presentant un taux de matiere seche d'environ 
30-50% en poids. 

Comme polymere filmogene, on peut utiliser une dispersion aqueuse de polyurethanne anionique, cationique, non 
ionique ou amphotere, de polyester-polyurethanne, de polyether-polyurethanne, voire de polyuree, seule ou en melange. 
45 Ledit polyurethanne peut etre, par exemple, un copolymere polyurethanne, polyuree/urethanne ou polyuree, aliphatique, 
cycloaliphatique ou aromatique, comportant, seule ou en melange, 

au moins une sequence d'origine polyester aliphatique lineaire ou ramifie et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, 
et/ou 

so au moins une sequence d'origine polyether aliphatique et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, et/ou 

au moins une sequence siliconee, substitute ou non, ramifiee ou non, par exemple polydimethylsiloxane ou poly- 
methylphenylsiloxane, et/ou 

au moins une sequence comportant des groupes fluores. 

55 Les polyurethannes tels que definis dans I'invention peuvent etre egalement obtenus a partir de polyesters, ramifies ou 
non, ou d'alkydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modif ie par reaction avec un diisocyanate et un compose 
organique bifonctionnel (par exemple dihydro, diamino ou hydroxyamino), comportant en plus soit un groupement acide 
carboxylique ou carboxylate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupement amine ter- 
tiaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire. 
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On peut utiliser une dispersion aqueuse de particules de polyester-polyurethanne ou une dispersion aqueuse de par- 
ticules de polyether-polyurethanne, seules ou en melange dans des proportions pouvant aller de 0 a 100%. 
On peut ainsi utiliser les dispersions aqueuses de polyester-polyurethanne ou de polyether-polyurethanne commercia- 
lisms par exemple sous la denomination "Sancure 2060", "Sancure 815" ou "Sancure 878" par la society Sanncor, ou 

5 "Neorez R 970" par I.C.I. 

Les polyester-polyurethanne et polyether-polyurethanne utilises dans la presente invention sont de preference de carac- 
tere anionique, ceci etant du a la presence dans leur motif constitutif de groupements a fonction acide carboxylique ou 
acide sulfonique. On peut egalement utiliser des polyurethannes non ioniques. 

On peut egalement utiliser des dispersions aqueuse de polymeres et/ou copolymeres acryliques, acryliques styrene 

10 et vinyliques, telles que des dispersions commercialisees sous la denomination « LR 8763 » par BASF, ou « Neocryl 
XK-90 » par I.C. I. . On utilise de preference lesdites dispersions de polymeres acryliques, acryliques styrene ou vinyliques 
en association avec une dispersion de polyurethanne. 

La teneur en matiere seche des dispersions generalement utilisees est de l ordre de 20 a 50 % en poids et de preference 
30 a 40%, la taille des particules etant de preference comprise entre 20 et 200 nm. 
15 On prepare, de preference, une composition cosmetique comprenant 80 a 97% en poids de dispersion aqueuse de 
polymere, soit environ 25 a 60% en poids de matiere seche de polymere dans la composition finale. 

La composition cosmetique filmogene selon Nnvention comprend egalement un compose silicone hydrosoluble ou 
dispersible dans I'eau. 

Ce compose peut etre, par exemple, seul ou en melange, un silicone modifie polyether; un polydi methyl si loxane, even- 
20 tuellement oxyethylene comprenant eventuellement des groupements amines ou phosphates; un copolymere de sili- 
cone/proteines de ble; un sulfosuccinate de polydi methylsi loxane. 

On peut egalement employer comme compose silicone selon I'invention, un agent tensioactif silicone, soluble ou dis- 
persible dans I'eau, qui assurera alors a la fois les fonctions de compose silicone et d'agent tensioactif permettant 
d'ameliorer I'aptitude a I'etalement sur les ongles de la composition cosmetique finale. 
25 Parmi les composes silicones remplissant egalement le role de tensioactifs, on peut citer le tensioactif actif silicone 
vendu sous le nom de KF 355A par Shin Etsu. Les composes silicones selon I'invention peuvent etre anioniques, non 
ioniques, cationiques ou amphoteres. 

On choisit de preference un compose silicone hydrosoluble et non ionique, qui permet d'ameliorer la qualite du pellicu- 
lage, e'est-a-dire d'obtenir un pelliculage plus aise et plus stable ou plus franc. 
30 Le compose silicone est present dans la composition a raison de 0,5 a 10% en poids de matiere seche, de preference 
a raison de 2 a 6% en poids. 

On peut ajouter a la composition selon I'invention 

un agent tensioactif usuel, tel qu'un compose f luore par exemple (Fluorad vendu par 3M ou Forafec d'Atochem) de 
35 preference en une quantite de 0,1 a 2% en poids, 

un agent epaississant usuel, tel que la cellulose ou un derive cellulosique, un polymere acrylique, un derive de 
silice, une argile ou une gomme naturelle, ou tout autre type de polymere associatif usuel, de preference en une 
quantite de 0,1 a 5% en poids, 

un agent mouillant usuel, de preference en une quantite de 0 a 1% en poids, 
40 des charges telles que des microdispersions de cire, des copolymeres fluores pour ameliorer la resistance a I'eau, 
des alcools et/ou des glycols pour ameliorer la vitesse de sechage, de preference en une quantite de 0 a 5% en poids. 

II est possible de colorer la composition cosmetique selon I'invention en lui ajoutant des pigments organiques, des 
pigments mineraux et/ou des colorants de preference hydrosolubles, en une quantite usuelle facilement determinable 
45 par I'homme du metier. 

On peut egalement ajouter a cette composition des principes actifs tels quefiltre UV, agent durcisseur, agent hydratant, 
vitamines, proteines, actif de soin des matieres keratiniques, de maniere a assurer la protection, le durcissement ou le 
soin de I'ongle. On peut ainsi obtenir une base de soins pour ongles. 

La composition cosmetique selon I'invention est aisement applicable sur I'ongle en une seule couche. 
so On obtient ainsi une pellicule souple qui adhere bien a I'ongle et qui se pellicule facilement et d'un seul tenant. 
Cette pellicule est brillante et resiste bien a I'eau, meme chaude et savonneuse. 

Elle recouvre I'ongle de fagon satisfaisante et presente une surface exterieure lisse qui peut etre recouverte d un vernis 
usuel. Apres avoir ete recouverte avec ledit vernis, la base est toujours facilement pelliculable et permet ainsi un dema- 
quillage aise du vernis, en evitant I'emploi de dissolvant. 
55 La composition cosmetique selon I'invention peut done etre utilisee en tant que base pour vernis, en tant que vernis 
incolore ou teinte, et/ou en tant que base de soin pour les ongles. Elle peut etre egalement utilisee pour I'obtention d'un 
film pelable. 

L'invention est illustree plus en detail par les exemples suivants, donnes a titre indicatif et non limitatif. 
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Exemple 1 

On prepare une composition comprenant, en poids, les constituants suivants: 

5 0,2% d'epaississant polyurethanne associatif SER AD FX 1 100 de Servo 

un compose silicone en une quantite telle que def inie dans le tableau ci-apres, 

le complement a 1 00% de dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne a groupes carboxyliques (taux de matiere 
seche : 35,8 % en poids) vendue sous le nom de SANCURE 815 par Sancor. 

10 La preparation s'effectuede la maniere suivante: on ajoute I'epaississant a la dispersion aqueuse de polyurethanne, 
on melange jusqu'a obtention d'une composition homogene, puis Ton ajoute le compose silicone. 
Les resultats indiques dans la partie « test d'arrachement » sont effectues de la maniere suivante: on applique une 
premiere couche de composition sur un support en corne; on dispose sur cette premiere couche une bandelette en 
Nylon puis Ton applique une seconde couche de composition; on laisse secher 24 h puis Ton arrache, a I'aide d'un 

15 appareil de traction, le premier film. On mesure ainsi une force d'arrachement. On effectue la meme operation avec une 
composition temoin ne contenant pas de compose silicone. Le resultat inscrit dans le tableau est en fait le rapport de 
la force d'arrachement necessaire pour arracher le film de composition selon I'invention sur la force d'arrachement pour 
le film de compositiontemoin. Lorsque ce rapport est proche de 1 , cela signif ie que la composition testee se pellicule 
aussi facilement que la composition-temoin. 

20 Les resultats indiques dans la partie « test sur I'ongle » sont obtenus qualitativementde la maniere suivante : on applique 
sur I'ongle une seule couche de la composition, puis un vernis solvant usuel (une ou deux couches, selon I'habitude). 
On evalue le pelliculage du film de vernis en tirant, sans gratter sur le film de composition selon I'invention. 
On obtient les resultats suivants : 

25 



Compose silicone 


arrachement 


test sur I'ongle 


2%de cirede silicone polyether, non ionique (BELSIL DMC 6038 de Wacker) 


0,21 


tres tres facile 


2% de polydim&hylsiloxane oxy6thyl6n6 & groupements amines, cationique 
(SILTECH AMINE 65 de Siltech) 


0,63 


tr^s facile 


2% de copolymere de silicone/proteines de ble dans I'eau, non ionique 
(PECOSIL SW 83 de Phoenix) 


0,69 


tres facile 


1 ,85% en matiere active d'un melange de silicone et glycerine, esterif ie avec 
des acidesadipiques etdodecanoTques, non ionique, a 20% de matiere active 
(Developmental Silicone Glycerine de Siltech) 


0,40 


tres facile 



40 La composition temoin, qui ne contient pas de compose silicone, est difficilement pelliculable. 
Le compose silicone est a I'etat dissous dans la composition finale. 

Les resultats montrent que la presence d'un compose silicone facilite nettement le pelliculage (le rapport est tres inferieur 
a1). 

45 Exemple 2 

On prepare une composition comprenant, en poids, les constituants suivants: 

0,2% d'epaississant polyurethanne associatif SER AD FX 1 100 de Servo 
so 0,5% de tensioactif silicone KF 355A de Shin Etsu (butyl -pol yd imethylsiloxane oxyethylene oxypropylene) 
un compose silicone en une quantite telle que def inie dans le tableau ci-apres, 

le complement a 1 00% de dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne a groupes carboxyliques (taux de matiere 
seche : 35,8 %) vendue sous le nom de SANCURE 815 par Sancor 

55 
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Compose silicone 


arrachement 


test sur Tongle 


d. /oae cire 06 silicone poryeiner, non ionique ^btLoiL UMubUooae wacKer; 




tres facile 


2% de polydimethylsiloxane oxyethylene a groupements amines, cationique 
(SILTECH AMINE 65 de Siltech) 


1,08 


tres facile 


2% de copolymere de silicone/proteines de ble dans I'eau, non ionique 
(PECOSIL SW 83 de Phoenix) 


1,08 


tres facile 


1 ,85% en matiere active d'un melange de silicone et glycerine, esterifie avec 
desacidesadipiques etdodecanoTques, non ionique, a 20% de matiere active 

\VJ trv tJHj[JI I lcl ILdl OIIIOUilc OlyOcl II lc Ue OlllcL»ilJ 


0,50 


tres facile 


1,91% en matiere active de sulfosuccinate de polydimethylsiloxane sel di- 
sodique dans I'eau a 30% stabilise (DM DM hydantoin 0,4%), a 30% de mat- 
iere active, anionique (MACKANATE DC-30 de Mclntyre 


0,75 


facile 


2% de polydimethylsiloxane oxyethylene a groupements phosphates, anion- 
ique (PECOSIL PS-100 de Phoenix) 


0,72 


facile 


2% de polydimethylsiloxane a groupements amides, non ionique (SILWAX 
DCA-100 de Siltech) 


0,90 


tres facile 



25 

La composition temoin contient : 

74,5% de dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne a groupes carboxyliques SANCURE 815, 
25% de SANCURE 81 5 contenant 0,8% d'epaississant polyurethanne associatif SER AD FX 1 1 00 de Servo, et 
30 0,5% de tensioactif silicone KF 355A de Shin Etsu. 

Dans les compositions testees, le compose silicone est a I'etat dissous. 
On constate que les compositions selon I'invention sont aussi facilement pelliculables, voir plus facilement pelliculables, 
que la composition-temoin. 

35 

Exemple 3 

On prepare deux compositions a appliquer sur I'ongle 

40 Composition A selon I'invention 

74,5% en poids de dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne a groupes carboxyliques (taux de matiere seche 
:35,8%) SANCURE 815 

25% de SANCURE 81 5 contenant 0,8% d'epaississant polyurethanne associatif SER AD FX 1 1 00 de Servo 
45 0,5% de tensioactif silicone KF 355A de Shin Etsu 

Composition B de I'art anterieur 

0,3% d'epaississant polyurethanne associatif SER AD FX 1 100 de Servo a 10% de matiere seche 
so 3,8% de glycerine 

0,6% de silice precipitee 
8,3% de talc, et 

87% de dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne a groupes carboxyliques SANCURE 81 5 

55 On applique une ou deux couches des compositions A ou B sur I'ongle, puis Ton applique une ou deux couches de 
vernis solvant. 
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Composition A 


Composition B 


Une couche plus vernis 


pelliculage facile 


impossible de pelliculer completement le vernis sans gratter I'ongle 


Deux couches plus vernis 


pelliculage facile 


pelliculage facile mais application tres longue (4 couches + 
sechage) 



On constate done qu'il n'est pas possible de pelliculer un vernis lorsque Ton applique une seule couche de compo- 
sition selon Tart anterieur, e'est-a-dire une composition ne contenant pas de compose silicone. 
Par contre, le pelliculage est tres facile avec la composition selon linvention. 

Exemple 4 

On prepare une composition contenant, en poids, : 

69% de dispersion aqueuse de polyester-polyurethanne a groupes carboxyliques SANCURE 81 5 

25% de SANCURE 81 5 contenant 0,8% d'epaississant polyurethanne associatif SER AD FX 1 1 00 de Servo 

0,5% de tensioactif silicone KF 355A de Shin Etsu 

5% d'ethanol 

0,5% d'un compose filtre UV 
0,0006% d'un colorant. 

On obtient une composition facilement pelliculable, qui seche rapidement. 

Revendications 

1 . Composition cosmetique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymere f ilmogene et un compose 
silicone hydrosoluble ou dispersible dans I'eau present a une teneur allant de 0,5 % a 10% en poids par rapport au 
poids total de la composition. 

2. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle le polymere f ilmogene est choisi parmi les polyurethannes 
anioniques, cationiques, non ioniques ou amphoteres, les polyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, 
les polyurees, les polymer es ou copolymeres acryliques, acryliques styrene, vinyliques, et leurs melanges. 

3. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes dans laquelle la dispersion aqueuse de poly- 
mere f ilmogene est presente a raison de 80-97% en poids. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans laquelle le compose silicone est choisi 
parmi les silicones modifies polyether; les polydimethylsiloxanes, eventuellement oxyethylenes, comprenant even- 
tuellement des groupements amines ou phosphates; les copolymeres de silicone/proteines de ble; les sulfosucci- 
nates de polydimethylsiloxane; les tensioactifs silicones, et leurs melanges. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans laquelle le compose silicone est hydro- 
soluble et non ionique. 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans laquelle le compose silicone est present 
a raison de 2-6% en poids. 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, comprenant des pigments organiques, des 
pigments mineraux, et/ou des colorants de preference hydrosolubles. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, comprenant au moins un principe actif choisi 
parmi les filtres UV, les agents durcisseurs, les agents hydratants, les vitamines, les proteines et les actifs de soin 
des matieres keratiniques. 
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Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes se presentant sous la forme d'un vernis a 
ongles incolore ou colore, d'une base pour vernis ou d'une base de soin pour ongle. 

Utilisation de la composition selon Tune quelconque des revendications precedentes comme base a appliquer prea- 
lablement a un vernis a ongles, base de soins pour les ongles ou vernis a ongles incolore ou colore. 

Utilisation de la composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 9 pour I'obtention d'un film pelable. 
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